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(54) Menetelma talkin d i spergoimi seks i - 
Forfarande for dispergering av talk 

Keksinnon kohteena on menetelma talkin dispergoimiseksi 
kaytettavaksi paperin paallystamiseen . Tallaisia dispersioita val- 
mistettaessa on kohtuullisen lyhyessa ajassa, n. 1 - 2 tunnissa, 
tavoitteena dispergoida talkkia niin paljon kuin mahdollista sta- 
biiliin, pumpattavaan dispersioon. Mita pienempi talkin osaskoko 
op, sita vaikeampaa on paasta tahan tavoitteeseen, 

Eraalla tunnetulla dispergointimenetelmalla, joka pystyy 
muodostamaan talkista 68,5 % risen dispersion, laskettuna kokonais- 
dispersiosta, kun paaosa talkin osasista on kooltaan suurempia 
kuin 5,5 pm (sopiva paperin tayteaineeksi , on seuraava koostumus: 



Dispergoivana aineena: 
Maleiinihapon anhydridin 
ja di-isobutyleenin seka- 
polymeerin dinatriumsuola 
Paksuntimena : 

Karboksimetyyliselluloosa 
pH : n saatoon: 
1-m NaOH-liuos 



Dispersiossa, % Talkissa, % 

0,68 1 
0,685 1 
0,78 1,13 
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Paperin paallystamiseen tarvitaan kuitenkin talkki, jossa 
paaosa osasista on kooltaan alle 2,5 p. Tunnetuilla dispergoi- 
vilia aineilla pystytaan dispergoimaan korkeintaan noin 60 pai- 
no-% tallaisista osasista. 

Taman keksinnon mukaisesti on mahdollista saada paallyste- 
asteisen talkin tyydyttava dispersio, jos dispergointiyhdistel- 
maan sisallytetaan seuraavat oleelliset aineosat: i) dispergoimis- 
aine ja ii) kostutusaine , jolloin dispersion pH on 7 - 11. 

Keksinnon mukaiselle menetelmalle on tunnusomaista, etta 
talkki dispergoidaan vesipoh jaiseen liuokseen, joka sisSltaS 0 r l 
- 2 %, talkin painosta laskettuna, polyakryylihappodispergointi- 
ainetta, jonka painonmukainen keskimaarainen molekyylipaino on 
pienempi kuin 100 000, ja ei-ionista tai anionista kostutusainet- 
ta, joka on oksietyloitu ja/tai oksipropyloitu rasva-alkoholi , ok- 
sietyloitu ja/tai oksipropyloitu rasvahappo, oksietyloitu ja/tai 
oksipropyloitu alkylifenoli , oksietyloitu ja/tai oksipropyloitu 
rasva-amiini, alkyylieetterisulf aatti , olef iinisulfonaatti , alkyy- 
libentseenisulf onaatti , alkyylif enolieetterisulf aatti , alkyylisul- 
f aatti, amiinieetterisulf aatti tai dialkyylisulf osukkinaatti , jol- 
loin kostutusainetta on lSsna 0,1 - 2,5 %, talkin painosta lasket- 
tuna, ja mahdollisesti tehokkaan maaran vaahdonestoainetta, jol- 
loin liuoksen pH on 7 - 11. 

Dispergoiva aine on polyakryylihappodispergointiaine, jonka 
painon mukainen keskimaarSinen molekyylipaino on edullisesti pie- 
nempi kuin 100 000 ja lukumaaran mukainen keskimaarainen molekyy- 
lipaino suurempi kuin 1 000, esim. 1 000 - 10 000. 

Kostutusaineessa on edullisesti 1 tai 2 alkyyliryhmaa, 
joissa on 8 - 10 hiiliatomia . Tyypiliinen esimerkki on dioktyyli- 
sulf osukkinaatti, jossa on joko suora- tai haaraket juisia alkyyli- 
ryhmia. 

Yhdistelma voi valinnaisesti sisaltaa epaorgaanisia disper- 
goivia aineita, kuten natrium- tai kaliumpolyfosfaatte ja , -sili- 
kaatteja tai -heksametaf osf aatte ja . 

On toivottavaa valttaa tai vahentaa vaahtoamista; ja taman 
keksinnon mukaisten edullisten suoritusmuoto jen mukaan tahan paas- 
tSan jollakin kolmesta tavasta: 

1) valitsemalla kostutusaine (esim. dialkyyylisulfosukkinaatti) , 
jolla on suhteellisen vahainen vaahtoamistaipumus , 

2) lisaamalla vaahdonestoainetta, kuten rasva- alkoholia tai sili- 
konivaahdonestoainetta , 
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3) kayttamalla sekoitustekniikkaa , jossa ei esiinny kovin suurta 
nesteen ja kaasun valista rajapintaa. 

Esilla olevan keksinnon eraan suoritusmuodon mukaisesti 
valmistetaan pysyva pumpattava dispersio veteen, jolloin ainakin 
60 paino-% dispersiosta on talkkia, jossa paaosa osasista on kool- 
taan alle 2,5 |im, ja dispersio sisaltaa 0,1 - 2 %, laskettuna tal- 
kin painosta, polyakryylihappodispergointiainetta , jonka lukumaa- 
ran mukainen keskimaarainen molekyylipaino on suurempi kuin 1 000 
ja painon mukainen keskimaarainen molekyylipaino pienempi kuin 
100 000, seka 0,1 - 2,5 %, talkin painosta laskettuna, ei-ionista 
tai anionista kostutusainetta , ja dispersion pH on 7 - 11. 

Edullisesti dispersio sisaltaa vahintaan 65 paino-% talk- 
kia, esim. 65 - 75 %• Dispergointiaineen edullinen pitoisuus on 
0,3 - 1 %, talkin painosta laskettuna. 

Kostutusaineen pitoisuus on 0,5 - 2 %, talkin painosta las- 
kettuna . 

Edullinen pH on valilla 8-10,5. 

Keksinnon mukaisessa menetelmassa kaytettava dispergointi- 
aineyhdistelma voidaan valmistaa vesipitoiseksi vakevoitteeksi , 
joka sisaltaa 20 - 80 % dispergointiainetta ja kostutusainetta yh- 
teensa. Taman vakevoitteen kayttaja voi lisata emasta pH:n saata- 
miseksi ja sitten vetta haluttuun laimennukseen , ennen sekoitta- 
mista talkin kanssa. 

Keksintoa valaistaan seuraavin esimerkein. 

Esimerkki 1 

Dispergoitavalla talkilla, joka tunnetaan nimella Lohjatalc 
PV10, oli seuraava kokoerittely : 

99,9 % alle 20 jam, 

99 % alle 10 pm, 

85 % alle 5 pn, 

60 % alle 2 jam ja 

35 % alle 1 jam. 
Dispersiolla oli seuraava koostumus: 
Lohjatalc PV 10 65 % (kuivapaino) , 

Empicryl APD (di-isobutyleeni-maleiinihappoanhydridi-seka- 
polymeerin natriumsuola , 25 %:n kuiva-ainepitoisuus) 0,49 % 
(0,75 % talkista laskettuna), 

Empilan KA10/60 (C 10 _ 12 -rasva-alkoholin ja 10 moolia etok- 
sylaattia seos, 80 %, vetta 20 %) 0,81 % (1,25 % talkista lasket- 
tuna) , 
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molaarinen natriumhydroksidiliuos 0,73 % (1,13 % talkista 
laskettuna) , ja 

vetta, loput 100 %:iin. 

Dispersio valmistettiin liuottamalla valmisteen kaikki ve- 
siliukoiset komponentit tarvittavaan loppumaaraan vetta ja- sitten 
lisaamalla talkki liuokseen pikasekoittimen avulla 45 - 50 minuu- 
tin aikana. 

Dispersion viskositeetti mitattiin Brookfield Viscometer- 
laitteella ja ymparistOn lampotilassa vSlittQmasti kasittelyn Jal- 
keen ja 3 pSivan varastoinnin jalkeen. Liete pyrki paksunemaan ja 
laskeutumaan seistessaan, mutta voitiin helposti palauttaa ennal- 
leen lievasti sekoittaen. 

Tulos 

Aika Viskositeetti 

0 paivaa 480 mPa.s (cP) 

3 paivaa 160 mPa.s (cP) 

Esimerkki 2 

Valmistettiin dispersio esimerkin 1 mukaisesti. Dispersion 
koostumus oli seuraava: 

Lohjatalc PV10 65 % (kuivapaino) , 

Dispex N40 (natriumpolyakrylaatti , kuiva-ainepitoisuus 
40 %) 0,325 % (0,5 % talkista laskettuna), 

Empimin OT (60 % aktiivista dioktyylisulf osukkinaattia) 
0,975 % (1,5 % talkista laskettuna), 

1-m natriumhydroksidiliuosta 0,73 % (1,13 % talkista lasket- 
tuna) , ja 

vetta, loput 100 %:iin. 

Viskositeetti mitattiin kuten esimerkissa 1 seuraavin tu- 

loksin: 

Tulos 

Aika Viskositeetti 

0 paivaa l 200 mPa.s (cP) 

3 paivaa 800 mPa.s (cP) 

Esimerkki 3 

Valmistettiin dispersio esimerkin 1 mukaisesti. Dispersiol- 
la oli seuraava koostumus: 

Lohjatalc PV10 65 % (kuivapaino) , 

Dispex N40 0,2 % (0,3 % talkista laskettuna), 
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Empimin KSN70 (natrium-C 12 _ lg -alkyyli , 3 moolia eetterisul- 
faattia) 1,17 % (1,8 % talkista laskettuna) , 

1-m natriumhydroksidiliuosta 0,73 % (1,13 % talkista las- 
kettuna) , ja 

vetta, loput 100 %:iin. 

Viskositeetti mitattiin kuten esimerkissa 1 seuraavin tu- 

loksin : 

Tulos 

Aika Viskositeetti 
0 paivaS 2 300 mPa.s (cP) 

3 pSivSa 800 mPa.s (cP) 

Esimerkki 4 

Valmistettiin dispersio esimerkin 1 mukaisesti paitsi, etta 
Lohjatalc PVl0:n asemesta kaytettiin talkkia, joka tunnetaan ni- 
mella Finntalc C10, jolla oli seuraava koostumus: 

99 % alle 12 pirn, 

75 % alle 4 }im, 

50 % alle 2,3 yum ja 

25 % alle 1,2 jam. 
Natriumpolyfosfaattia kaytettiin def lokkulointiaineena . 
Dispersiolla oli seuraava koostumus: 
Finntalc C10 65 % (kuivapaino) , 

Empicryl APD 0,49 % (0,75 % talkista laskettuna), 
Empilan KA10/80 0,81 % (1,25 % talkista laskettuna), 
natriumpolyfosfaattia 0,065 % (0,1 % talkista laskettuna), 
1-m natriumhydroksidiliuosta 0,73 % (1,13 % talkista las- 
kettuna) , ja 

vetta, loput 100 %:iin. 

Tulos 

Aika Viskositeetti 

0 paivaa 960 mPa.s (cP) 

3 paivaa 280 mPa.s (cP) 

Esimerkki 5 

Valmistettiin dispersio kuten esimerkissa 2 paitsi, etta Em- 
picryl APD korvattiin samalla painomaaralla Dispex N40:a. 

Tulos 

Aik a Viskositeetti 
0 paivaa 300 mPa.s (cP) 

3 paivaa 5 500 mPa.s (cP) 
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Esimerkki 6 

Valmistettiin dispersio esimerkin 1 mukaisesti. Dispersiossa 
kaytetty talkki oli Finntalc CIO. 

Natriumsilikaattia, jota myydaan kauppanimellM Pyramid Grade 
No. 84 (Grosfields) , kaytettiin valinnaisena aineosana. 
Dispersiolla oli seuraava koostumus: 
Finntalc CIO 65 % (kuivapaino) , 

Empicryl APD 0,49 % (0,75 % talkista laskettuna) , 

Empilan KA10/80 0,81 % (1,25 % talkista laskettuna), 

natriumsilikaattia 0,33 % (0,5 % talkista laskettuna), 

1-m natriumhydroksidiliuosta 0,73 % (1,13 % talkista lasket- 
tuna) , ja 

vetta, loput 100 %:iin. 

Tulos 

Viskositeetti 
0 paivaa 440 mPa . s (cP) 

3 paivaa 400 ,np a . s (cP) 

Esimerkki 7 

Seuraavat vertailukokeet tehtiin kayttaen taman hakemuksen 
sxvulla 1 esitettya dispergoimissysteemia. Ts. 65 % kuiva-ainetta 
sisaltavalle talkki-dispersiolle : 

polyeletrolyytti-dispergointiainetta 0,65 % (1 % talkista 
laskettuna) , 

karboksimetyyliselluloosaa 0,65 % (1 % talkista laskettuna), 

1-m natriumhydroksidiliuosta 0,73 % (1,13 % talkista lasket- 

TSta dispergoimissysteemia kaytettiin yritettaessa valmistaa 
65 % :lsia talkkidispersioita seka Finntalc C10:sta etta Lohjatalc 
PV10:sta kayttaen Empicryl APD:ta polyelektrolyytti-dispergointi- 
aineena . 

Kummassakaan kokeessa ei ollut mahdollista dispergoida kaik- 
kea talkkia. 

Esimerkki 8 

Esimerkin 7 koe toistettiin kayttaen Lohjatalc PV10:ta ja 
Dxspex N40:ta polyelektrolyytti-dispergointiaineena . 

Ei ollut mahdollista dispergoida kaikkea talkkia. 



ja 



tuna) 
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Patenttivaatimukset 

1. Menetelma talkin dispergoimiseksi kaytettavaksi pape- 
rin paallystamiseen, tunnettu siita, etta talkki disper- 
goidaan vesipoh jaiseen liuokseen, joka sisaltaa 0,1 - 2 % f talkin 
painosta laskettuna, polyakryylidispergointiainetta, jonka painon- 
mukainen keskimaarainen molekyylipaino on pienempi kuin 100 000, 
ja ei-ionista tai anionista kostutusainetta, joka on oksietyloitu 
ja/tai oksipropyloitu rasva-alkoholi , oksietyloitu ja/tai oksipro- 
pyloitu rasvahappo, oksietyloitu ja/tai oksipropyloitu rasva-amii- 
ni, alkyylieetterisulfaatti, olef iinisulf onaatti , alkyylibentsee- 
nisulf onaatti , alkyylif enolieetterisulf aatti , alkyylisulf aatti , 
amiinieetterisulfaatti tai dialkyylisulf osukkinaatti , jolloin kos- 
tutusainetta on lasna 0,1 - 2,5 %, talkin painosta laskettuna, ja 
mahdollisesti tehokkaan maaran vahdonestoainetta , jolloin liuoksen 
pH on 7 - 11. 

2. Paten ttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, t u n n e t- 
t u siita, etta kaytetaan dispergointiainetta , jonka lukumaaran 
mukainen keskimaarainen molekyylipaino on suurempi kuin 1 000 ja 
edullisesti pienempi kuin 10 000. 

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelma, tun- 
nettu siita, etta kaytetaan kostutusainetta, jossa on 1 tai 

2 alkyyliryhmaa, jotka sisaltavat 8 - 10 hiiliatomia, esim. diok- 
tyylisulf osukkinaattia . 

4. Jonkin edella esitetyn patenttivaatimuksen mukainen me- 
netelma, tunnettu siita, etta kaytetaan vaahdonestoai- 
netta, joka on rasva-alkoholi tai silikoni. 

5. Jonkin edella esitetyn patenttivaatimuksen mukainen me- 
netelma, tunnettu siita, etta paaosa talkkihiukkasista 

on pienempia kuin 2,5 jam. 

6. Jonkin edella esitetyn patenttivaatimuksen mukainen me- 
netelma, tunnettu siita, etta talkkia dispergoidaan va- 
hintaan 60 paino-%. 



8 

Patentkrav 
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1. Forfarande fSr dispergering av talk f6r anvandning vid 
belaggning av papper, kannetecknat darav, att talken 
dispergeras i en vattenbaserad losning innehallande 0,1 - 2 %, rak 
nat pa talkens vikt, av ett polyakrylsyradispergeringsmedel med en 
vxktmedelmolekylvikt av mindre an 100 000 och ett nonjoniskt eller 
anjoniskt vatmedel som ar en oxietylerad och/eller oxipropylerad 
fettalkohol, oxietylerad och/eller oxipropylerad fettsyra, oxiety- 
lerad och/eller oxipropylerad alkylfenol, oxietylerad och/eller 
oxipropylerad fettamin, alkyletersulfat , olef insulfonat , alkylben- 
sensulfonat, alkylf enoletersulfat , alkylsulfat, aminetersulf at el- 
ler dialkylsulfosuccinat, varvid vatmedlet ar narvarande i en 
mangd av 0,1 - 2,5 %, raknat pa talkens vikt, och eventuellt en ef 
fektiv mangd av ett anti-skummningsmedel , varvid losningen har ett 
pH av 7 - 11. 

2. F5rfarande enligt patentkravet 1, kanneteck- 
nat darav, att man anvander ett dispergeringsmedel som har en 
talmedelmolekylvikt som Sr storre an 1 000 och foretradesvis mind- 
re an 10 000. 

3. FSrfarande enligt patentkravet 1 eller 2, kanne- 
tecknat darav, att man anvander ett vatmedel som har 1 el- 
ler 2 alkylgrupper med 8 - 10 kolatomer, t.ex. dioktylsulf osucci- 
nat . 

4. Forfarande enligt nagot av de fSregaende patentkraven, 
kannetecknat darav, att man anvander ett anti-skumm- 
ningsmedel, som ar en fettalkohol eller en silikon. 

5. FSrfarande neligt nagot av de fSregaende patentkraven, 
kannetecknat darav, att talken har en huvuddel av 
oartiklar som ar mindre an 2,5 um. 

6. FSrfarande enligt nagot av de foregaende patentkraven, 
kannetecknat darav, att talken dispergeras i en mangd 
av minst 60 vikt-%. 

Vi itejulkaisuja-Anforda publ i kat ioner 

Patenttijulkaisujar-Patentskrifter: Suomi-Finland(FI ) 56 872 (D 21 H 1/22). 



